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Zur Charakteristik dev Mineral species »Anhydril “ . 

Von Dr. Albrecht Schrauf, 

Custos-Adjuucten am k. k. Ilof-Mineralien-Cabinete. 


I)r. Fuchs in Clausthal hat in der berg- und liuttenmanuischen 
Zeitung vom 28. Mai 1862 einen Fund von Anhydritkrystallen von 
Stassfurth am Harz bekannt gemacht, welche Krystalle mit Sehwer- 
spatli isoniorph sein sollen. Dcrselbe sandte einige an das k. k. Hof- 
Miiieralien-Cabinet und durch die Giite des Herrn Directors Dr. Moriz 
Hornes erhielt ich dieselben znr naheren Untersucliung. 

Die Krystalle koininen in salzhaltigem Gyps eingewachsen vor 
und bilden eine Combination des Prisma (Oil) mit dem Donia (210). 
Die Flachen (Oil) sind rauh und matt, die von (210) sehr gestreift, 
oftmals treppenforrnig gekrummt. Fuchs nennt die Flache (011) d, 
und (210) M und gibt fur dd = 84%«, fur MM = 110« als 
annaherungsweise mit dem Anlegegoniometer erhalten an. 

Meine Messungen ergaben fur (01 1) (Oil) = 85°, fur (210) 
(210) = 60°, letztere Messung mit dem Retlexionsgoniometer an 
kleinen nicht treppenformigen Krystallen erhalten. Diese letzt- 
erwalmte Ausbildungsweise von M an alien grosseren Krystallen ist 
Ursache der Variation des Winkels und der Angabe von Fuchs. 

Meine Winkelmessungen stimmen mit den Angaben Miller’s 
u herein: 

Schrauf Miller 

(Oil) (0T1) = S5<* 84° 34' 

(210) (210) = 60 58 40 

Diese Flachen d und M sind feruer sicher der Ordnung der 
Prisnien angehorend, da die Spaltungsrichtungen sich als normale 
Abstumpfung der Kanten erweiseh. Die Spaltungsrichtungen sind in 
der Leichtigkeit, sie nach den verschiedenen Pinakoidtlachen zu 
erhalten, kaum zu unterscheiden, doeh fund ich im Gegensatze zu 
Fuchs auch an diesen Krystallen die Beobachtungen Miller's 
bestatigt, welcher die schwerer zu erhaltende Theilbarkeit parallel 
der Flache 010 angibt. 
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Die zwei Flachen d und M sind bisher an Anhydrit noch nieht 
beobachtet und so wie der saulenformige Habitus fur denselben neu. 

Diese besprochenen krystallographischen Verhaltnisse weisen 
vollkominen auf die Meinungen Miller’s bin, welcher gegen die Iso- 
morphie mit Schwerspath sprach, eben so ergibt sieh aus alien fol- 
genden Untersucbungen, dass die Harzer Anhydritkrystalle mit denen 
von Aussee ident sind. 

Fuchs erhielt als Resultat einer Analyse sehwefelsauren Kalk 
mit nur 0*5 °/ 0 Wasser, ich fand die Diclite eines grossen Krystalles 
von Stassfurth = 2*983, eines von Aussee = 2*956. Die Harte 
beider ist nahe 3, doch scheinen die Krystalle von Aussee etwas 
sehwerer spaltbar und barter zu sein. 

Die optischen Wrhaltnisse beider zeigen sieh ebenfalls ident. 

Naeli den Untersucbungen von Grailieh und Lang 1 2 ) ist die 
Orientirung fur die Krystalle von Aussee abc und der scheinbare 
Axenwinkel AB = 70 — 72, die Untersuchung von Platten aus Stass- 
further Krystallen gespalten ergab inir dasselbe Resultat und zwar so 
gleichfbrmig, dass sieh uureh die optischen Phiinomene der Fundort 
nieht unterscheiden lasst. Die Axen liegen in der Zone (210) (210) 
und die erste Mittellinie coincidirt mit (010). Aus dieser vergleichen- 
den Charakteristik ergibt sieh hiemit die Identitat der Krystalle vom 
Harz mit denen von Aussee. An Exemplaren des ersten Fundortes 
bat aber II a u s m a n n 3 ) die Isomorphic mit Schwerspath nachzinveisen 
gesueht; seine angegebenen Winkel sind wold nieht vollkommen 
iibereinstimmend mit den von Fuchs, allein die saulenformige Form 
beider lasst erwarten, dass nur die treppenformige Ausbildung 
Ursache der Discordanz der durch den Anlegegoniometer erhaltenen 
Winkel ist. 

Es folgt somit aus meinen Beobacbtungen, dass 1. die Anhydrite 
vom Harz mit denen von Aussee in ihrcn physikalischen Eigenscbaften 
vollkommen iibereinstimmen; 2. einen fur Anbvdrit vollkommen 
neuen Habitus mit neuen Flachen bilden; 3. dass deren Winkel von 
den Miller’schen Angaben ableitbar sind; 4. es bestatigt sieh die 
von Hausmann fur die Harzer Krystalle angegebene Isomorphie mit 
Seliwerspatb nieht, wenn man nieht zu einer complicirten Transfor¬ 
mation der Indices sehreiten will. 


*) Sitzl*. d. k. Aknil. d. Wissenscli. Wien, XXVll. 2. 

2 ) Pogg. Ann. S3. Bd. 372. 
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Was diesen letzten Punkt und die hieftir nothigen Quellen 
betrifft, so kann ich mil* auf die oben citirte Untersuchung und 
Messung (von Aussee-Anhydriten) von Grail ich und Lang ver- 
weisen. 

Ich bemerke nun schliesslich, dass die Messungen von Hauy, 
welche init den spateren genauen Mill er'schen niclit iiberein-> 
stimmen, ebenfalls an Exemplaren von Aussee durchgefuhrt wurden. 


